(19) 




Europaisches Patentamt 
European Patent Office 
Office europeen des brevets 




(11) 



EP0 754 713 A2 



(12) 



EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG 



(43) Veroffentlichungstag: 

22.01.1997 Patentblatt 1997/04 

(21) Anmeldenummer: 96110996.4 

(22) Anmeldetag: 09.07.1996 



(51) mt CIA C08G 18/70, C08G 18/62, 
C09J 175/00, C09D 175/00, 
C07C 265/14 



(84) Benannte Vertragsstaaten: 
BE DE ES FR GB IT NL 

(30) Prioritat: 18.07.1995 DE 19526079 

(71) Anmelder: BASF Aktiengesellsc haft 
67063 Ludwigshafen (DE) 



(54) Wasseremulgierbare Polyisocyanate 

(57) Wasseremulgierbare Polyisocyanate, enthal- 
tend 

a) aliphatische, cycloaliphatische und aromatische 
Polyisocyanate und 



(72) Erfinder: 

• Huckestein, Brlgitta, Dr. 
67105 Schifferstadt (DE) 

• Renz, Hans, Dr. 

67149 Meckenheim (DE) 

• Kothrade, Stephan, Dr. 
67117 Limburgerhof (DE) 

» Haberle, Karl, Dr. 
67346 Speyer (DE) 



b) Umsetzungsprodukte der vorstehend aufgefuhr- 
ten Polyisocyanate mit Polyvinylpyrrolidones wel- 
che mindestens eine mit Isocyanat reaktive Gruppe 
aufweisen. 



CM 
< 

CO 

LO 

O 

CL 
LLI 



Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR) 



EP0 754 713 A2 



10 



15 



20 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



55 



Beschreibung 

Die Erfindung betrifft wasseremulgierbare Polyisocyanate, enthaltend 

a) aliphatische, cycloaliphatische und aromatische Polyisocyanate und 

b) Umsetzungsprodukte der vorstehend aufgefuhrten Polyisocyanate mit Polyvinyl pyrrolidon en, welche minde- 
stens eine mit Isocyanat reaktive Gruppe aufweisen. 

. ■* hotrim dip Erfinduna die Verwendung der wasseremulgierbaren Potyisocyanaten als Zusatzmittel fur 
^T^ZwerthabensichW^^ 

i m niohW-alisionsn Zusland aufb.«ah,l m daho, g.zwung.n, * 

Sungon no* vorb.^ung—g, lender* l !^ p £^* - "» 

a) gleich oder verschieden sein. niisocvanate un d/ oder ubliche hoher funktionelle Polyisocyanate 

Als 0b»o honor tgnktion.llo Polyisocyanate o.gnon s«* M sp,oto.o ,» T™«yan . ^ ch 

"T^SKEST.^ Kh. Po* iS ooyana,e do, .olgsndon Oruppen: 

M lS oo,an U «g,. W .n —do 
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Die Isocyanato-lsocyanurate haben m allgememen einen NOO Gehalt won m 
bis 25 Gew -%, und eine mittlere NCO-Funktionalitat von 2,6 bis 4,5. 

urn cyclische Dimerisierungsprodukte von Diisocyanaten. 

od. das*,,, Gem***. Ln NCO-Gahal. 

eine mittlere NCO-Funktionalitat von 2,0 bis 3. 

.h^itonriP Polvisocvanate vorzugsweise von Hexamethylendiisocyanat Oder Isopho- 

;^ri^~d?s^ — » - - - 

Kohlendioxid herstellbar. 
25 (f) Uretonimin-modifizierte Polyisocyanate. 

Das Molekulargewicht wird z.B. best.mmt durch G8| P e ^'^™^?^ der funktionellen Gruppen per 
^CfLgKanna.chso.^.n.^ 
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■ , , ^ouonlbis20Gew.-%, besondersbevorzugtvon5bis18Gew.-%. 
zugsweise einen Gehalt der ™^ h ^^™^„ hyro phile Gruppen mitverwendet, so betragt ihr Gehalt 
bezogen auf die Summe aus a) + b). «^;^^X^en auf das wasseremulgierbare Polyisocyanat, 
insbesondere nicht mehr als 1 5 ^^^^^oLa^. oder Sulfonatgru PP en bezogen auf 1 kg 
bzw. nicht mehr als 2 mol ^^^l^lSS^ hydrophiler Gruppen ist jedoch nicht erforderl.ch. 
wasseremulgierbares Po^.socyanat. Die 

Zab t^*m a « sei, bei der Synthase gegenuber NCO inerte L6sungsmitte. wie Koh.enwasserst 0fl e, Ketone, 
Ester, Amide oder geeignete Lactame zu venmridea ZusatzmittS |, dn . a ls Vernetzungsmittel, fur waBrige 

Die wasseremulgierbaren oder radikalisch polymerisierten Polymeren. 

PCymerdispersionen, oder .mpragnierungsmittel auf Bass 

Sie eignen sich b °^^^^ oder radikaiisch polymerisierten Polymeren. 

P *£ SLn .mpr.gnierungs-, Beschichtungsmitte, und K.ebstofle weisen eine n esentiich erh6hte Hy- 

drophilie auf. 



Beispiele 
25 Polyisocyanat PI 1 



Polyiscocyanat PI 2: 

von ca. 3,3. 
Polyvinylpyrrolidon (PVP) 

und wies eine OH-Zahl von 60 mg KOH/g auf. 
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Wasseremulgierbare Polyisocyanate 
Beispiel 1 

und 150 min bei 100°C geruhrt. Polyvinylpyrrolidon von 11.3 Gew.-%, einem Gehalt 

Man erhalt ein klares, leicht in Wasser emulgieren 

an PC von 18,9 Gew.-% und einem NCO-Gehalt von ib.u uew. /o, u 

Beispiel 2 
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sich leicht in Wasser emulgieren lalM. 
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Vergleichsbeispiel (nach EP 206 059) 

, ,oHot»n Polvethvlenoxid mit endstandiger OH-Gruppe des 

3 7 Tei,eP.lwe r denmit6Tei.ene^ 
Molgewichts 1100 g/mol und mit 10 Teilen PC be, 100 C wan end « ^ 113 Gew ..o /o , einem Gehalt 

5 lan erhalt eine Wares geib.ic^es ,Haa «m G haU des Poly J, ^ ^ ^ emulgjeren ^ 

an PC von 18,9 Gew.-% und einem NCO-Gehall von 1 a,i 

Anwendungstechnische Prufungen: 
, 0 6rundrezepf.(TeilesindGewichtst e ile) 

K? S^SCr^S^i^" B^,a, - Butyldlglytolacetat P ,3> - .0 
,5 TeileWassergegeben. HMn^nemafien Polyisocyanate bzw. des Vergleichsversuches e.ngeruhrt^ 

^ /^:««r^hnitt narh DIN 53151). 
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Zeit (Tage) 
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Patentanspruche 

1. wasseremulgierbare Polyisocyanate, enthaltend 

a) aliphatische, cycloaliphatische und aromatische Polyisocyanate und 

- fi An^nruch 1 oder 2 wobei es sich bei dem Polyvinylpy rrolidon urn em 

stens eine Hydroxylgruppe als mit Isocyanat reaKtive urupp 
5 W . r ,ge Oispersionen von Poiy— oder — P^y— -ymeren, en,aitend die .assere- 
55 ^gierbaJ i Polyisocyanate gemaB einem der Anspruche 1 b,s 4. 

- ■ „c mi tt*i a .,f Basis waSrigerDispersionen, enthaltend die was- 
6. Kleb S toffe,Be S chichtungsmitteloderimpragn.erungsm,tt e lautBas.swa3 g 
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seremutgierbaren Potyisocyanate gema* einem der AnsprOche 1 
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